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@) 1. Trudno palna kompozycja zawieraj^ca zywice poliestrowe, wodorotlcnek glinu lub 
magnezu lub zasadowy w^glan inagnezu» inne antypireny, napelniacze, pigmerity, barwniki i 
innc dodatki, znamienna tym, ±e na 100 cz^Sci wagowych nicnasycoaej zywicy poliestrowej 
zawiera 50-100 cz^ci wagowych wodorotlcnku glinu lub magnezu lub zasadowego wf^janu 
magnezu, 5-20 cz^sci wagowych czerwonego fosforu oraz ewentualnie 0,5-1,5 cz^ct wagowych 
kriexnioz^ koloidalnej, przy czym stosunek wagowy czerwonego fosforu do wodorotlcnku 
. * . glinu lub wodorotlehku incLgnezu lub zasadowego w^glanu magnezu j*,*st utrzymywany w grani- 
cach 0,02-0.4. . ^ 



Trudno palna kompozycja zawieraj^ca zywice poliestrowe 



Zastrzezenia patentowe 

1, Trudno palna kompozycja zawieraj^ca zywice poliestrowe, wodorotlenek glinu lub mag- 
nezu lub zasadowy w^glan magnezu, inne antypireny, napehiiacze» pigmenty, barwniki i inne 
dodatki, zaamienna tym, ze na 100 cz^ci wagowych nienasyconej iywicy poliestrowej zawiera 
S&-100 cz^ci wagowych wodorotlenku gKnu lub magnezu lub zasadowego w^glanu m^ezu, 5-20 
cz^sci wagowych czerwonego fosforu oraz ewentualnie 0,5-1 ,5 cz^£ci wagowych krzexnionki koloi- 
dalnej, przy czym stosunek wagowy czerwonego fosforu do wodorotlenku glinu lub wodorotlenku 
magnezu lub zasadowego wf glanu magnezu jest utrzymywany w granicach 0,02-0,4, 

2. Trudno palna kompozycja wedhig zastrz. 1» znamlenna tym, 2e zawiera 5-10 wago- 
wych czerwonego fosforu, 

» • « 

Przedmiotem wynalazku jest trudno palna kompozycja skladaj^ca si^ z nienasyconej iywicy 
poliestrowej, wodorotlenku glinu lub wodorotlenku magnezu lub zasadowego w^glanu magnezu, 
innych antypirendw, napelniaczy» pigmentow, barwnik6w i inoych dodatkdw. Kompozycja U 
odznacza si^ mal^ palno£ci%« oiewielk^ emisj^ dymu i zmniejszon^ toksyczno&n^ produktow 
spalania. 

Trudno palne nienasycone zywice poliestrowe uzyskuje si^ znanymi sposobami przez wpro- 
wadzenie do zywicy organicznych zwi^zkdw chloru lub bromu, z ktorymi synergicznie wspoldzia- 
laj^ zwi^zki fosforu i antymonu (Kr61ikowski W, i wsp61autorzy: „!^ywice i laminaty poliestrowe", 
Warszawa, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne 1986, n wydanie, strony 146-165). Podczas pale- 
nia sif nienasyconych zywic poliestrowych zawieraj^cych chlor lub brom wydzielaj^ si? duzc ilo^ 
dymu o dutej g^to§ci optycznej, a takze toksycznych i gryz^cych chlorowcowodor6w. 

Inny znany spos6b polega na dodaniu wodorotlenku glinu, wodorotlenku magnezu lub 
zasadowego w^glanu magnezu do nienasyconej 2ywicy poliestrowej. Zmniejsza na tej drodze 
wprawdzie emisja dymu, jcdnakie nie udaje sif ze wz^?d6w technologicznych wprowadzi6 tak 
duie iloici wymicnionych dodatk6w, aby uzyska£ wymagany stopied zmniejszenia palno^ci bcz 
uddahi zwi^zkdw diloni i bromu, ktdrc ze swej strony zwifkszaj^ toksycznoj£ produktdw 
spalania. 

Celem wynalazku jest opracowanic trudno palnej kompozycji poliestrowej o kon^ystnych 
wlasnoficiach technologiczno-przetw6rczych, umoiliwiaj^cych laminowanie r^czne zuzydem tka- 
nin i mat z wl6kna szklanego, odznaczaj^cych si? - po utwardzeniu, zwlaszcza w postaci tworzyw 
wzmocnionych - niewielk^ palnoici^, mai^ emisj^ dymu i nieznaCTi^ toksycmo&a^ i agresywno- 
id^ gazowych produkt6w spalania. 

Nieoczekiwanie okazalo si?, ze trudno palne kompozycje zawieraj^ce nienasycone tywice 
poliestrowe, wodorotlenek glinu lub wodorotlenek magnezu lub zasadowy w?glan magnezu, inne 
antypireny, napelniacze, pigmenty, barwniki i inne dodatki, charakteryzujqce si? przedsUwionym 
powyiej zespotem poiqdanych wlaSciwofid, skladaj^ si? z 50-100 cz?5ci wagowych wodorotlenku 
glinu lub wodorotlenku magnezu lub zasadowego w?glanu magnezu i 5-20, korzystniej 5-10 cz?ld 
wagowych czerwonego fosforu cwentualnie 0,5-1,5 cz?5ci wagowych krzemionki koloidalnej na 
100 cz?lci wagowych nienasyconej ±ywicy poliestrowej. 

Kompozycje wedhig wynalazku zawieraj^ korzystnie 5-40 cz?fci wagowydi czerwonego fos- 
foru na 100 cz?Sci wodorotlenku glinu, lub wodorotlenku magnezu lub zasadowego w?glanu 
magnezu, co zapewnia utrzymanie stosunku wagowego czerwonego fosforu do wodorotlenku glinu 
lub magnezu lub zasadowego w?glanu magnezu w granicach 0,02-0,4. 

Kompozycje wcdlug wynalazku zawierajq jako gl6wny skladnik nienasycone ±ywice polies- 
trowe skladaj^ce si? z poliestru nienasyconego i akrylowego, allilowego lub winylowego monomeru 
nienasyconego, zwlaszcza dimetakrylanu glikolu trietylenowego lub styrenu. Wymienione sklad- 
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nild nicnasyconej zywicy poliestrowej Jak rowniei inne sktadniki komx)ozycji wedlug wynalazko» 
nie zawieraj^ chloru ani bromu. 

Powyisze poliestry nienasycone zbudowane korzystnie z reszt kwasu maleinowego i fiuna- 
ranowego, a takze kwasu ftalowego, izoftalowego, tereftalowego i adypinowego; w cz^sci glikolo- 
wej zawierajQ reszty glikolu etyleaowcgo, dictylenowego, trietylcnowcgo, propylenowego, dipro- 
pylenowego, neopentylowego^ ctoksylowanego dianu lub propoksylowanego dianii. 

PrzykJadami innych antypirenow, kt6re mog^ wchodzid w sklad kompozycji wedlug wyna- 
lazku, s% uwodniony borao cynku i sole melaminy z kwasem cyjaniirowym lub fosforowym, 
Kompozycje wedhig wynalazku mog^ zawierad napdniacze iniDeraIne» jak w^glan wapnia, talk i 
m^czka kwarcowa, a tak±e pigmenty Jak bid tytanowa i barwoiki. Do innych dodatk6w nalei^ na 
przyWad woski parafuiowe i cstrowe oraz inne znane substancje» zmniejszaj^ce parowanie styrenu 
podczas przetw6rstwa, a takze ^rodki powierzchniowo czynne. 

Kompozycje wedlug wynalazku wytwarza sif w znany sposob przez zmieszanie proszkowych 
sktadnik6w stalych z cieki^ ±ywic^ poliestrow^ Korzystnie przeprowadza sic ujednorodnienie 
kompozycji w mlynie kulowym lub przy uzyciu troj walcarki. Podczas przechowywania kompozycji 
nast^puje sedyxnentacja, totei naleiy j^ wymieszad dokladnie przcd przetwdrstwem. 

Kompozycje wedhig wynalazku przeznaczone przede wszystkim do wytwarzania tworzyw 
wzmocnionych wtdknem szklanym, zwlaszcza przez laminowanie r^czne. 

W celu utwardzenia dodaje sif znane inicjatory i aktywatory, jak nadtlenek dikumylu lub 
nadtlenek benzoilu (utwardzanie w temperaturze podwyzszonej), nadtlenek benzoilu z dimetyloa- 
nilin^ lub N^-dimctylo-p-toluidyn^, nadtlenek metyloetyloketonu, nadtlenek cykloheksanonu 
lub wodorotlcnek kumylu z naf%enianem kobaltu lub acetyloacetonianem wanadylu (w temperatu- 
rze pokojowej). 

PrzykladLDolOOg maleinowo (fumarowo)-ftalowo-propylenowej iywicy poliestrowej 
Polimal 109, zawieraj^cej 36% styrenu dodaje sif 70 g wodorotlenku glinu, 10 g fosfoni czerwonego 
i 0,5 g krzemionki koloidalnej i miesza sif do uzyskania jednorodnej zawiesiny, Nastfpnie dodaje 
si^ 3 g inicjatora (40-pro<»ntowego roztwoni nadtlenku metyloetyloketonu we ftalanie dimetylo- 
wym) i 0,8 g aktywatora (styreno wego roztworu naftalenianu kobaltu* roztw6r zawiera 2% Co), po 
czym nast^puje utwardzenie. Wtasnosd poiarowe utwardzonej kompozycji s% podane w tabeii. 
Dymotw6rczo^ kompozycji jest okreflona wedlug normy ASTM E-662-83- 

Przyklad II. Miesza sif 100 gmaleinowo(fumarowo>ftalowo-dietylenowej zywicy polies- 
trowej Polimal 109 70 g wodorotlenku glinu, 15 g fosforu czerwonego i 0,5 g krzemionki koloidal- 
nej, Utwardza sif Jak podano w przykladzie !• WasnoSci poiarowe i dymotw6rczo££ podane w 
tabeii. 

Przyklad in. Miesza si? lOOg iywicy poliestrowej Polimal 109, 80 g wodorotlenku glinu, 
10 g czerwonego fosforu i 0,5 g krzemionki koloidalnej. Utwardza si^ jak podano w pr^kladzie I. 
Wlasno&n poiarowe i dymotw6rczoi6 s^ podane w tabeii. 

Przyklad IV. Miesza si( 100 g zywicy poliestrowej Polimal 109, 70 g wodorotlenku glinu, 
15 g fosforu czerwonego, Ig krzemionki koloidalnej, 5g styrenu, 8g bieli tytanowej i 0,0 Ig 
parafiny, rozciera w mJynie kulowym i utwardza, jak podano w przykladzie I. Wlasnosci pozarowe 
i dymotw6rczoS6 s^ podane w tabeii. 

Przyklad V (por6wnawczy). iyvnc^ poliestrow^ PolimalJ09 (bez dodatku antypircn6w) 
utwardza si^, jak podano w przykladzie L* Wlasnosci poiarowe i dymotw6rczoS6 podane w 
tabeii. 

Przyklad VI (por6wnawczy). Miesza si^ 100 g zywicy poliestrowej Polimal 109, 70g wodo- 
rotlenku glinu i 0,5 g krzemionki koloidalnej.rozdera w mlynie kulowym i utwardza, jak podano w 
przykladzie 1. 
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Tabela 





Wlunoici poiarowe 




Dymotw6iczoj6 










Czas 




Maksymalna 




WBkafaik 




nagizewaniB pr6bkl 




pt^oid spadlni 


Pnykiad 


tienowy 

% 




do rozpoczf da 


G^stoic optyczna 




poiarowa 


dymitiuB 


\^ciwapo 1,5 s 


oiwietlenia hx/s 


I 


28,6 


PI 


54,3 


2.7. 




n 




PI 


47.1 


V 


0,24 


ni 


29.1 


PI 


53,3 


4.1 


0,28 


IV 


30.1 


PI 


52^ 


2,5 


0,24 


V 


18»0 


P2 


0 


5,3 


0,35 


(pordwnawca^) 
VI 


* 23,1 


P2 


83,1 


3,9 


0,28 


(por6waawczy) 
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